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@ Palyalkylenterephtalot-sprltiQleeefomimaeaen. 



© Gegenatand dar voriiogandan Ertindung ajnd glasfasar- und/odor tuustoftversifirkte tharmoplaailache Poiyai- 
kylenterepmhalat-Formmaaseo und die Verwendung von PolyolaHnan In Poiyalkyleniarephlhalat-Formmasaen. 
wobel die Formmasse die folganden Komponenten emha*lt: 

A: 02 blfi 09,9, vorzugsweise 06 bis 89,9, Insbasondaro QC ble Bfl.5 Gaw.-% Polyalkylenterephthalat. 
0,1 bia 8 Gew.-%, vorzugflwaiee 0,1 bis 6. insbasondara 0 f 5 bis 4 Gew-% Polyolefln sowia 
10 bis 60, vorztiQswelse 10 bla 50 Gow.-% (bozogen a U f die Summe der Komponenten A und B 
Glasfasern und/oder FUliatoffo. 
dla gagebenenfalla zuaeMzlbh FlammschukniitM anlhairen MJnnen. 
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Gegenstand dar Erflndung alnd glaBfaBerveretarkte und/oder mJneralvarstMrkte Polyalkylenieraphthaiat- 
Formmassen mil errttthtar Kriachstromfaatlgkait zur Heratellung Von TrHgarn spannungsruhrender Taiia. 

Thormopiastlficha Poiyaikvlenterapbthalat-Forrornassen. z.B. Poly butyl on terephthalal (PBT) odar Poly- 
uthylontBraphthalal (PET) zeichnan aich durch elne Reiha vortailhafuar Eigenachaflan wje hohe Steifigkeit, 
hoho LfisungsmittslboBtandigkaU und gute Verarbeltbarkeit aus. DarUbor hinaus besitzan thermoplaatlache 
PoiyaikvlaniBraphihoiat-FormmaBsen hohe warmeformbestandlgkelten, vor allem dann, wenn eie mlt Glas* 
fasern und/oder FUllstoflen varatfirkl slnd. Ana dleaem Qrundo warden sle vtaifach a Is gleefaaer- und/oder 
fUllstorfverstaVkte thermoplaslische Formmaaaen ]m Maschlnenbau, oar Automobjiinduslria und der Elektro- 
uno* Elakirofndusirie eingesatzt. 

Ihro Anwenclbarkelt zur Horsteilung von Trflgarn apannungsfUhrender Talio in dor Elektrolndustria, d.h. 
2.B. 2ur Herstellung olektrlachar 6cha||Br und Schaitorgane aowie elektrlscher Stackvorbindungan. wird 
Jadoch durch Ihre garlnga Krlfichstromfosligkajt aingeachratnkt. 

Ola KrlechsfromfosliQkou einer FormmqsEo let eln MaO fOr die Tendenz zur Ausblidung eiektrlsch 
leiiffihlQer Spuren zwlscluin zwai Eleklrodan, die auf die Oberflache elnes Formlolls aus diasar Formmasse 
aufgesotzt slnd und zwiechen danan aina elaktriache Glelch9pannung anilogl. wonn die Oborflficha das 
Formtalla verachmutzt lal. Garneeaen wird die Krlechatromfesiigkelt als comparative tracking Index (CTi) 
QemHfl (EC 112 und VDE 0303/1 elB die maxlmaie Spannung. bol dor slch nach 100 Auftroptungan ainer 1 
%lp,«n Ammonlumchloridiasung gorado noeh kolna oloklrlsch lolifahiae Graphiiapur auf dar Obarfla'che dea 
PrlKkorpers 2wjschen dan aufgesetztan Eleklrodan, die zum Kurzachlufl fQhrt, bildet. 

Da die Ausbllduno derartlgor loiitaniger Kriochepuren und die dadurch mdgiichen KurzschlOsae 2u so 
starkon Erhitzungsn dar Tracer apannungaldhrender Tsile fOhren konnan, dap slch dlese eniztlnden, 
warden 2ur Herslollung von TrSgarn SpannungafUhrender Tails aus SlcherheltsgrUnden hone Krlechstromie- 
stlgkolton oar formmaaBgn angeatrebt, 

Allgemein eind aliphatiache Tharmoplaale durch hoha KriBchatramfaaligkeilen, aromatieche Thermopla- 
ate durch nladrlga Krlechstromfastlgkolton gokannzeichnat Da aromatiacha Thermoplaste |adoch durchwog 
ho* hare WaVrnaformbestandlgkeiien als ailphatiacha beeltzan und lalchtar llammwldrlg elngesteiit werdan 
kflnnan, wird Innen trofe Ihrer nladrigaren Kriachetromfeeilgkelt zur Heratellung von Trflgarn SpannungsiUfv 
render Telle ai\ dor Vorzug vor allphailschen Tharrooplasten gegeben. Zur Erhtthung dar 0etrfebss|cherhe|l 
dar aus Innen geferllgian Teile ist jadoch die ErhiJhung ihrer Kriachstromfestlgkelt ertordarllch. 

in unvorstdrkiar Form besltzan die Polyalkyleniarephthalala, die zu don aromatlschen Therrooplaetan zu 
ziihlsn Bind, zwar au8re!chend hohe Kriechatromlestlgkeitan, nlchi jadoch dann, wann ale mlc Glaefaeern 
und/oder FUlleloffen veretfirkl alnd. Ea be6teht dahor die Noiwandlgkoll, die KriechalromfaBtigkeitBn von 
glaafaper- und/oder (OllatoffveratnrWen Polyalkylamarepmhaiaton zu arhtthon. 

Aulgabe dar vorliegenden Erflndung war dahar die Enlwicklung glaafaaer- und/oder lUHeioffvarstarkter 
tharmopiaatlschor Polyalkylentorephthalat-Formrnasson mlt dan fUr diasa Stoffkipaaa charaWerlstlachen 
voneilhaften Elgsnschaftan, jedoch erhfihten KrlechstromfaatigkBllen. 

Elne weltera Aufgabe dar vorllegendan Ertlndung war die Enlwicklung von flammwidrlgan glesfaaer- 
und/odar failstoffvarBtarktan Polyelkyianierephthalal-Formmassen mlt orhtihton Krlochfitromfafitlgkajran, da 
Forrrvmassan, die aowohi fiammwldrig ala auch kriech9tromfesl slnd, eln basonders honas Mafl an Batriaba- 
sichei*hejt dar aus ihnBn gerertigten Trfigar apannungafOhrendor Tallen bletan. 

Dleae Aufgaben konnten dadurch geloat warden, dafl Polyolallne In Konzentratlonen von 0.1 bla 10 
Qew.-%, bevor2UQt 0.1 bfs 6 Gew.'%, be2ogen auf das Polyalkylsntaraphlhalal, in die Palyalkylentaraphtha- 
laie zuaammen mlt Qlasfasarn und/odar Fullsiorfon sowlo gagobonenfaiiB Flammschulzmltleln Bingaarbellet 
wurden 

Gegensland dar vorlleoandan Erfjndung slnd damnach glaslasar- und/oder imistorfverstarklfl tharmopla- 
stische Polyalkylentaraphthalac-Formmasson und die Verwandung von Polyoiefinen in Polyalkyiantarephtha- 
iai-Formmassen. wobol dfB Formmaese die foigenden Komponentan anthill: 

A: 92 bis 09.Q, vor2ugawaiBa QS bia Q0,9, in3besondare 96 b|s 99,6 Gaw.-% Polyalkyiantarophthalat, 
B: 0,1 bis 6 Qew.^%, vorzugswaise 0.1 bis 5. insbesondara 0.5 bis 4 Gew.-% PolyolBfin aowiB 
C: 10 bis 00, vorzugswelso 10 bis 50 Gow.-% (bazogen auf die Summa dar Komponanlen A und B) 
Glasfasarn und/oder FOHatoffe, 
die gegebenanlalls zusatzllch Flammschutzmlhal anlhaltan kflnnen. 

Thermoplasilsche Forrnmasson. aus GarnlGchon aus Palyalkylanlaraphlhalaien und Polyoiefinen, slnd 
bakannt. Belsplete fUr derarllga Formmassan sind Gemieche aua Polyethylentereplnhalat oder Potybutylen- 
terephthalot und Polypropylon Oder Ethylen-Prepylan-Copolymeran. Die Komponenten dleaer Gamlsche 
ajnd jadoch mliafnander unvartrtlgiich. ao daO aua diaaen Gamiachan hargeaielrta Formtalla elne Rejha von 
Nachlelion aufwelsan. So aind die Oben'ia'chen dar Foi mtelle Inhomogen und schupplQ, die Formtalla aelbst 
elnd aprode und brochon echon bo| goringon Dalormallonan. SchlMilch alnd Ihre mechanlschan Festigkel- 
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ten goring. Dlase Nacmolle flndon slch bal giaaiyaar- und/odar lUllatoffveraiUrkten Polyalkyianterephmalat- 
Polyolefln-Gemlschen In noch vorstarklam Mafia. Oiesa Nachlaila aind waitarhln umao auegaprBgter, |e 
mohr slch das GowlehUs/ortie'itnls dor Komponenren dam VarhWtnis 1:1 na'heri. 

Aua dieaen GrUnden kfinnan Gerniacha hub Polyalkylantarephthalat und Polyolafinan nichl fUr techniech 
an&pruchsvoila Formlaile verwandet werdan. 

Ea gibt jadoch Moglichkelten, die Vertraglichkelt von Polyalkylerterephthalaien mlt Polyoleflnen zu 
verbeaeern und so 2u tachnlsch brauchbaren thermoplastlschen Formmassen 2u gelangen. Dies gellngt mlt 
Hllfe folgender Maflnahmen: 

a: Zumischen won epoxidgrupperhaltigen Copolymeren dea Ethylene oder Propylene, z.B. von 
Elhylan-Glycidylmalhacrylat-Copolymeren, die ats Vertra^llchkeitavermlttler (compatibilizer) fungje- 
ren. a|s wejtare Komponenie, gegebenenfalls In Kombinailon mlt Bisoxa2olln-Vorblndungen (EP 0 
406 010 A1). 

b: Zumischen von Umsetzungsprodukten von poiyaikyionterophmaiaten mil epoxjdgrupponhaitigan 
OMin-Copolymeren ale wefiere Komponenie. Auch diose Umsaizungsprodukta erh8hen dia Var- 
trHgllchkelr von Polyalkylenterephthalaten mil Polyoleflnen (EP 0 443 738 A2). 

c: Verwendung von Polyoleflnen, die gerlnga Mengen an polaron Gruppen anthalten. anataiie der 
unpoleren Polyoleflne. Derartlge durch polare Gruppen modlflzlerlo PolyoMIno kttnnon holspiala- 
welse sain: 

- Polyoleflne. auf die Ester Oder Anhydride ungasfllllgter Mono- oder Dicarbonaduren wie 
AcrylsHuroostor odor Maielnstiuroanhydrtd aufgepfropft wordan aind (EP 0 336 320 A2). 

Thermoplastlsche Formmassen. die eus Polyalkylanterephthalaran und 10 bia 50 Gew.-% Polyoleflnen 
nach dlesen Verfahren hergesiellt worden slnd. flnden vjalffiltiga Verwandung, da ale dia pashiven 
Elgonschartan dor Komponenten In slch vorelnlgon. Boaondors hiiutig warden Gemificho aus Poiyajkylontei- 
epluhalaten und Ethylen-Propylan-Copolymaron (Eprvi-Kauischuke) odor ElhyJen-Propytan-Dien-Copoiyme- 
ron (EPDM-Kaulschuko) vorwondot, da sio dlo Z3hlgkoit dor Polyaikylontoraphihaiato signifikant orhOhon. 
ParUbar hlnaua alnd darartlga Gemiache homogan, bealtzen gute machanleche Faetigkeiten und hohe 
WarmaformbeEtandlgkeilen. wann aia mil Glastaaarn varatfirkl warden. 

Obwohl homogena GBmiache a us Polyalkylenterephthalaten und Polyoleflnen salt langem bekannt slnd, 
war aa biahar unbekannt und unvomeraehbar, daO Polyoleflne achon in aehr klelnen Konzentreiionen die 
Krlechstromfealigkelten von glasfaaer- una/oder fUllstolfverstilrkiQn Polyalkylenterephthalaten stark erh&h- 
tan. Besonders unerwartet und Uberraachend 1st, dali dies auch der Fall 1st bel Hammwldrlgen gfastoser- 
und/odar fUI!ataffvereta>kten Polyalkylenterephthalaten, da die Ubllcherwelse vorwendeten Flammsehuumlt- 
tal die Kriechatromrealigkelten zuaatzllch absenken. 

Die Erhtfhung der Kriechstromfeatigkeiten von Qlaafaser- und/oder fUlisloffvarst^rktao Polyalkylanter. 
ophthalaton gollngt vorzugswolso mlt nlcht durch poiare Qruppon modlflzlorien Polyolellnon und In Abwe- 
eanhelt der obengenannten Vertragllchkahavarmlrtlar. TroU der obangenannten Unvertriigilchkelt der Polyal- 
kyiaoteraphthalate mil Polyalafinan sind die machanjachan und tharmischan Elganechaflen dar edlndungs- 
gamURen FarmmaGsan geganUbor don machaniachen und thermischen Elgenschafien der relnen glaslaser- 
und/oder [Ullatorfversta'rkten Poly&lkyleniareppihalate kaum vertindert. 

□io erUndungagHmanan FormmaaBen atallon demnach hlnsichrJich ihrer Krlechstromfesllgkelt elne 
deutllche Verbeaeerung gegenUber glaafaaer- und/oder lOJIstoffversiflrktan Polyalkylenterephthalaten dar. 
besltzen aber welierhlo deren vonellhafte mechanlsche und ihermlsche Sgenschaften. Sle slnd Infolgades- 
son bosondors goelgnot zur Horstollung von Trflgorn epannungsfUhronder Tollo in der Eleklroindustrle. 

Es jst naiurlich abunfalls m&glich. die KriBchatromfeeligkeit von glaafaeer- und/oder mineralveraiarkten 
Polyalkylantarephthalatan mit Hltte von poiaren Gruppen enthaltenden Polyoleflnen oder mlt Hillo von 
unpoleren Polyoleflnen in Gegenwart von einem der obengenannten Vertraglichkeltsvermlttler 2u erhdhen. 

Polyalkylenterephihalaie Im Slnne der vorllegondon Erdndung slnd Reakiionsprodukte aus aromailechen 
Dlcarbonsduren oder Ihren reakllonsfahlgen Oerlvaten (z,B. Dimethylestem odor Anhydrioon) und allphail- 
schen. cycioallphatjschen odor araliphailschen Diolun odar Mischungan diaaar Diola. Bavorzugta Polyalky- 
lentoropmhaiate lasson sich aus Toropmnatsauren (odor ihron roaktionsftthigon Darivaion) und aiiphaiischan 
oder cycloallphavlachen Ololen mlt 2 bis to C-Aiomen nach Dekanmen Metnoden nersieiien (Kunsisrott- 
Handbuch. Bd. VIII, S. 606 ff, Karl-Hanaer-Ver|ag, MUnchen 1993). 

QGvor2qgte Polyalkylontaraphthalato enthallen mindastana 80, vorzugawaiae 90 Mo|.-U bezogan auf die 
OicarbonsBurekomponanio. TeropluhtiisHurorai,ie und mindualBna ao. vorzugawajsB mindab-tunij 80 Mai.«%, 
bozogon auf dlo Dlolkompononto, ethylonglykol- und/odar Butandlol-M-roslo. 

Dlo bavorzugron Poiyaikylflntarephlhaiata ktinnan naban Taraphihaluaurereatan bis zu 20 Mol-% Beate 
andoror aromatlschor DIcarbonsHuran mil 4 bis 12 C-Atoman anthalian. wie Rasla won Phlhalsflure. 
IsophtnalsBuro, Naphthaiin-z.B-dlcarbonsiiuro, 4.4 , -Diphonyidlcarbon6fluro, Qemstain-, Adipin-, Sobacin-. 
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Acejaln-, Cyclohexandleeslgaaure. 0|e bevorzugten PolyalkylemerephlhalatB kBnnen neben Ethylen- bzw. 
Butandiol'1 t 4-glyko|rBflian bla zu 20 Mol.-% anderer allpbatlccher Dlole mit 3 bis 12 C-Atomen Oder 
cycloaliphatjscher Piols mit 6 bia 21 C-Atomen anthalten. z.B. Reste von propandlohl ,3.2-Ethylpropandfol- 
1,3, Neopentylglykol, Penian«dlol-1.6, HexandloM,5. Cye|ohe*andimethnnoM,4. 3-Melhyipentandiol-2,4. 2- 
Mothylpontandlol-2,4, 2-Moihy!poniandloi-2,4, 2.2.-4*Trlmethylpentandio|-1 ,3 und -1.6,2-Ethy|hBxandiof-1,3 
und -i,8.2-EmylhaKandiol-i ( 3 1 2.2-DlethyipropandiQ|-1 ( 3, Hexandiol-2.6. 1 ,3-DI-(fl-hydrQxyeihoxy)-benzol, 
2.2-B|s-(4-hydroxycyclohBxy|)-propan, 2,4-Dihydroxy-1 ,1 ( 3,3-tetramethyl«cydobutan. 2.2-bls-(3-0-hydro*yBt- 
noxyphonyl)-propan und 2,2-bis-(4-hydroxypropoxyphenyl)-propan (DE-OS 24 07 074, 24 07 776, 27 IS 
832). 

Bosondors bevorzugt aind PQlyalkylemerephmalate. die allem aus Terephlhnlsfluro und deron roakilona- 
ranigen Derivaiun (z.B. Dlalkyiaatern) und Ethyiengiykol und/oder Butandloi-1 ,4 nergastelli wordon slnd 
(Polyolhylon- und Poiybulylantarephihalat), und Mlachungen dleeer Polyalkylenierephthalale. 

Bavorzugto PoiyaikyiontorepWhalalo sind auch Copolyester, die aus mlndestena zwei der obengenann- 
ten SHurakomponentan und/oder Hue mindeatena zwei der oben genannien Alkoholkomponanten hergesiallt 
wind. Basonders bevorzugte Copolyaster aind Poly-(ethylenglyko|/buiand|ol-l,4Herophlhatato. 

Die ate Komponeme A verwendetBn Polyalkylenlorephihalate bosltzen Im allgemeinen aina Imrlnalc- 
ViakQAltat von ca. 0,4 bia 1,6 dl/g, vorzugewelae 0,6 bis 1,3 d!/fl, jewells gemessen In Pheno|/o-D|chlorben- 
20I (1:1 Gaw.-Taila) bei 25' C. 

Dja PolyalkylenlBrephlhalate kOnnen allein Oder im Gamisch elngasetzt warden. 

ErfindungagamaOa Polyolefina, die 2ur Erhflhung dor KHecnatromfestlgkolt von glasfasor- und/oder 
fUllatoffveretarkten Poiyalkylenterephthalaien gsejgnet sind, slnd Homopolymere dea Ethylene, also HD-, 
ID- und LLD-Polyethylen. das Propyfens und von a-Oleflnan wia vBulen, laobutylen, 1-Penten, 4-MelhyM- 
penten odor 1-Hexen, welterhln Copolymers dar gonannten Qlefina, z.B. Ethyten-Propylen-Copolymera, z.B. 
EPM'Kautschuke. Copolyrnere das Ethyiana und/Ddar daa Propylene mil einem oder mehreren der 
obenganannion a-Oiotine sowio Copolymoro das Eihylana und dea Propyiens mit elnem oder mehreren der 
obengenannten a-Ole1lna aowle Copolymers dea Ethylene und des Propylene mit kon|ugierten oder nicht 
konjuglarcan Dienen. 2.0. EPDM-Kautschukan. Weitere geelgnete Polyoleflne elnd Copolyrnere des Ethylens 
und/oder des Propylena mit Esjarn ungesaftigter MonocarbonsSuren, z.B. der Acryl- und Methacrylsaure, 
z.B. Methylmethacrylet, Bukylacrylei oder Qlycidylmelhacrylai oder mil Estern ungesaMtiglfir DicarbonsSure, 
2.B. der Fumarefiure oder der Malolnsaiire, z.B. Dlmeinylfumaral oder Dlbutyimaioat sowle schllenilch 
Ainhydride ungeaanlgter Dicarbonsauren, z.B. MBlelnsSureanhydrld. Es k&nnan auch Gemlsche von Poiyoi- 
flnen elngesetet werden. Bevorzugt slnd Polyeihylan und Polypropylen. 

Olo olngosoizton Polyothylono und Polypropylene haben im allgemeinen mittlere Molekulargewichte 

(M w | von 50.000 bis 800.000, vor2ugaweiae 60000 bia 700,000. Im Fajle von Copolymeran balragt der 
Anteil an Comanomaren (wla baiapieiawelse a-Oleflne, Eater ungesa'ttlQier Mono- bzw. Dicarbonsauren) Im 
allgemeinen bla zu 60 Gbw.-%, vorzugewelse bis zu 30 Gew.-%. 

Die ertlndungegemllfien PolyalkylenlBrephthalat-Formmaasen elnd mit Glesfasorn und/odor FUllstotten 
verstarkl. Geelgnete FUllstofle sind mlnerallsche oder symhatlscne Folisioffe wla Calciumearbonal, Magna- 
ajumcarbonat, Dolomit. CalciumBulfat, Bariumsujfat, Kaolin. Glimmer, Talkum. Faldapal, Wollaalonit, Ouarz, 
THandloxld odar GlaskuQeJn. 

Von baaondflrem Interessa slnd die orflndunQsgema'flen krlechatromfealen Polyalkylenterephthalat- 
Formmasson, die flammwidrlg elngestelli wordan sind. Als Flommschut2mittel ktfnnen dlese Formmaeeen 
Olo Ubllchorwolso vorwendoton allphallechon odar aromatjechan Chlor- oder Bromverbindungan anthalten. 
Besondors goeignol sind als Flammischut2miltol beiapjalaweiae Oktachlordiphenyl, Oktabromdiphenyl, 
Okiachlordlpnonyjoxlci, Okiabromdlphonyloxld. Dekachlordiphenyl, DBkabromdiphenyl, Dekachiordlphenyl- 
oxjd, Dekabromdlphenyloxld sowle Polycarbonate des Teuachlor^^'-dihydrDKydJphanyHaopfopyliden (Ta- 
irabrom*4,4'-dlhydroxydlphonyl-|sopropyHdon (Totrabromblaphanol A) odar Copolycorbonata dleaar heloga- 
nlerien Blsphenol A-Der|vaio mit 4 l 4 , -DlhydroKydiphonyHsopropy|idon (Bisphonol A). Dieae haloganhaltigan 
Flammschuizmitiel kflnnen gagebanenlallK 2gaammen mit Antimonlrioxid 2ur Erhdhung der Fiammwidrig- 
koit dor orfindungfigoma'flen kriachsiromfearon Polyalkylenterephlhnlat-Formmaaaen elnQasefct werden. Die 
Flemmachuizmlttel werden im allgemeinen In elner Menga von 16 Gaw.-%, vorzugswalss 10 Gew.-%, 
be2ogen auf die Summa aua A + B umgeeetzt. Antimonlrioxid wlrd Im allgomolnon In olner Monga von 0.5 
bla 8, vorzugewalaa I bla 6 Gew.-% (bezogen auf die Summe aus A + B) zugesetzl. 

Waiterhin kfinnen dia erfindungagamaflen kriechatromfeaten Polyalkylenterephthalai-Formmasaan noch 
dlo bal Polyalkylantorophlhalatan Ublichen 2uaat2stoffe wle Pigment, Hltze- und Wltterungastablllsatoren 
aowla VerarbaltungahiliastoffB wla Glelt- und Enttormungehlifeatoffe enthalten. 

In den tolgenden Beleplelen wlrd exemplarlsch belegl, dan der Zusal* von Polyoleflnon In gerlngon 
Kon2entratjonen die Kriechstromfestlgkelt glasfaser- und glastasor/mlnoralvorslfirklar Poiyaikylontarophihala- 
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te Blgnlfikant erhoht. ohne Ihre mechanlschen und tharml8chen Elgenechaften eowie, bei flammwidrigen 
Elnaiellungen, Ihre Flammwldrlgkoli wesentiich zu verachlechiern. 

Balsplala 

Dia in den Tabellen 1 und 2 roll ihren Zuaammensettungon aulgefUhrtan Polyuikylanlerephthalal- 
Formmoaaen wurden auf elnem Doppelwellenexiruder (ZSK 3L dar Fa. Werner & prjeiderer) bei Temperatu- 
ren von 260 'C (POT) b2w. 290 *C (PET) horgoslolU. fm einzalnon wurden folfjende Komponenten zur 
Herslallung dar Forrnmaaaan eingasetzl: 

polybutylenterephthala! (PBT): Pocanft B 1608 der Fa. Bayer, Schmetevlskoslim: 140 Pa.s bai 260' 
und einer Scherrate von lOOQ a" 1 

Polypi opylan (PP): Novolen* 1100, Fa. BASF AG. MVI (Moll Volume index) = 12 cm a /10 mln bel 
280 * C und einer Belastung von 6kg 

Elhylen-Propylan-Copolymar (EPM): Exxelor der Firms Exxon 

Glaafasom: OCF FR28 dor Pa. Owens Cornning 

Talkum: 10 M OOS dar Fa. Talc da Lucanec 

Flammachuumlnal: Teirabromblsphenolollgocarbanal {TBBQC) Maktechlm F 2400 der Fa. Eurobrom 

Antlmontrioxld: (Sb 2 0 } ) 
Die SchmeUen wurden ais RundsirSfiQe exlrudi^rl, dia anschiieflend granufiert wurden. 

Aus aen G'anulaton wurdon Im Faile der Polyalkylemerepnthalai-Forrnmasaen bel 240 bis 200 -C 
Maaaetemperatur und 80 'C werkzougremperatur, Im Felle der Polyalkylemerephthalai-Formmasaen bel 
280 ble 300* C Maaaaiemperalur und 140 -C Werkzougtemperatur PrUfkOrpar gaaprlt2t, an denen lolgencle 
Messungan durchgelOhri wurden: 

- Kriechsuomteatlgkeii CTI gem2/J IEC 112 und VDE 0303/1 

- Warmeformbeaiandiokolt HDT/A gemSfl ISO 75 

• Schlagzanlgkelt iZOD gemUfi ISO 180 Methods 1A 

• Brandverhalien bel 1,8 mm WandsibVke gemSfl Ul_ 04-v 

Dlo Ergobnlsso dlesor PrMungon sind in den Taba|ien 1 und 2 aufgefUhrl. 

Tabelle 1 



(Mengenangaben In Gew.-%) 




Verglelchabaispieie 


Beiapiele 


Bazeichnung 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


S 


PBT 


70 


40 


55,5 


86 


85 


37 


38 


68 


PP 








4 




3 




4 


EPM 










5 




4 




Glaslaaem 


30 


30 


30 


30 


30 


30 


30 


30 


Talkum 




30 








30 


30 




TBBOC 






10 










10 


SteOa 






4.6 










4,5 


CTI (Stulo) 


325 


350 


175 


600 


660 


600 


676 


250 


HDT/A ( * C) 


210 


182 


210 


205 


200 


180 


187 


205 


Scniagzahlgkeit (kJ/m) 


48 


25 


45 


46 


60 


24 


30 


42 


BrQndveihQllen (LIL04) 






V.Q 










V-0 
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Tabella 2 



(Mengenangaben In Gaw. %) 




Vergjeichabolsploje 


Bolsptola 


Bazejchnung 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


P0T 


vo 


40 


sa 


6B 


64 


S6 


36 


35 


PP 








4 




4 


5 




EPM 










6 






5 


Glaafasam 


30 


30 


30 


30 


30 


30 


30 


30 


Telkum 




30 










30 


30 


TB0OC 






a 






8 






8b 3 0* 






3 






3 






CTI (SUrfa) 


276 


300 


175 


425 


400 


260 


600 


575 


HOT/A ( • C) 


236 


228 


234 


231 


225 


220 


223 


210 


Schiogzahipkaii (kJ/m) 


41 


22 


38 


40 


47 


30 


23 


26 


Brandverhaitan (uu 04) 






V-0 






V-0 







P«tentan8prUche 

1. Tharmoptaetfache PolyalkylanUraphihalat-Formrnasflon aua 

A: 92 ble 99,6 Gow.-% Polyolkylanteraphlhalal 
0: 0,1 bla 8 Qew.-% Polyolofin 

C: 10 bis 60 Gaw.-% (bazogan auf die Summa dar Komponemen A+B) Glaefaeern und/oder 
FUHsloffe 

aawia gagebanenlafls zusiitzlichen FlammachutzmlUain und gagebenanlails 2uaaMzl|ch Antimomrioxld. 

2. Thermoplasllficho PQlyHlkylenterapblhaifit.Formmagaen gemM Anspruch 1, dadurch gekennzoichnet, 
dan dis Komponenie A Polyalkylaniarephthaiat, Polyoinylfinlaraphthalat odar aln Qermsch aue dieaao 



a Tharmoplastlscha Polyaikylanterepluhaiat.Formmaaflen gemM Anspruch 1, dadurch gakennzelchnat. 
dafl die Kompononfe B Polyelhylon, Polypropylen odor oln Copoiymarlsat aus Ethyian und Propylan 
odar ain Copolymerisai aua Elhylen und/odor Propylan und einem c-Olefin. dam Eetar einer ungesa> 
iigten Mono- ader Dlcarbonsflura odar dam Anhydrid ainar unoesa*ulgton DlcarbonsHure 1st. 

4. Thermcplaeilaohe Palyalkylantefaphthalat-Form^asaen gemaft Anspruch 1. dadurch gakenrtfolchnat 
dqn 8 (a ale Flammseputzmltloi nleder- odar hochmoiakulara aromailscha odar allphatfeche Halogenver- 
bindungen sowle gegebanenfalia AnlimonlrioKid anlhahen. 

5. Thermoplastlsche PQlyBlkylenteraphthalaT-FormmeBaen gamafl Anfipruch 1, dadurch gekenniaichnai 
daft sla a|s wailare Zusa*tze Vararbellungshlllsmlrtel, Farbmlltel und/oder StPblllaaloren enihaitan. 

6. Verwandung von Polyalkylentefephihalai-Formmflssdn gemyfl Anapruch 1 2ur Hursiaiiung von krlech- 
stromtoslan Formkb'rporn. 

7. Varwenduno von Polyolafinen In Polyalkylenlerephlhalat-Formmasson gemM Anapnjch 1 *ur Maretal- 
lung von krlechstromioeian Formktfrpern. 

a Verwandung von Formmasaen qgo\M Anepruch 1 zur Horstollung von TrHgern spannungefuhiBnder 
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